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AB A process for the continuous dyeing of fiber material with vat or sulfur 
dyes, based on steam developing, is described. One of the reducing media 
is a compd. of the type ACH(OH)S02- 2+ (I), where A is Ph or an 
alkylphenyl, hydroxyphenyl , alkoxyphenyl , aminophenyl, halophenyl, or 
sulfophenyl residue and Z is an alkali metal or NH4 . Thus, cotton cloth 
was placed in a 2-roll padder with 25 parts Vat Black 19, 80 parts aq. 
NaOH (38. degree- Be.), and 50 parts I (A = Ph and Z = Na+) . The cloth was 
steamed 80-90 sec. at 110-20. degree, to give a reversible cloth. 
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ALDEHYDE 
IT Dyeing 

(reducing agent in, sodium salt of . alpha. -hydroxy-. alpha. - 

toluenesulf inic acid as, for use with sulfur or vat dyes) 
IT Reducing agents 

(sodium salt of .alpha. -hydroxy-. alpha. -toluenesulf inic acid as, for 

dyeing with sulfur or vat dyes) 
IT 14339-77-6 

RL: USES (Uses) 

(as reducing agent in dyeing) 
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
kontinuieriichen Farben von Bahnen aus beliebigem 
Fasermaterial mit Kiipen- und bzw. oder Schwefel- 
farbstolfen durch Dampfentwicklung; es besteht 
darin, daB man als Reduktionsmittel Verbindungen 5 
der allgemeinen Formel 

H 

I 

Z® e OoS — C — A 
I 

OH 

verwendet, worin A ein Phenylrest oder ein Phenyl- 
rest, bei dem ein oder mehrere Wasserstoffatome 
durch Alkyl-, Hydroxyl-, Alkoxyl-, Amino-, Halogen- 15 
und/oder Sulfogruppen ersetzt sind, und Z® ein 
Alkali- oder Ammoniumkation bedeutet. 

Das kontinuierliche Farben von Fasermaterial mit 
Ktipenfarbstoffen nach dem sogenannten Kiipen - 
kJotzverfahren kann bekanntlich unter Verwendung 20 
der Reduktionsmittel Natriumdithionit und/oder 
Natriumformaldehydsulfoxylat ausgefuhrt werden. 
Die Anwendung dieser Reduktionsmittel ist jedoch 
bei genanntem Verfahren mit erheblichen Nachteilen 
verbunden. 25 

So entfaltet Natriumdithionit seine reduzierende 
Wirung bereits bei Zimmertemperatur, was beim 
Farben nach dem KUpenklotzverfahren sehr stOrend 
wirkt, da hierdurch die Farbstoffe bereits vorzeitig 
im Foulardchassis verkiipt werden. Dies fuhrt be- 30 
sonders bei Verwendung von Mischungen verschie- 
dener Kiipenf>rbstoffe infolge der unterschiedlichen 
Substantivitat der Natrium -Leuko- Verbindungen 
haufig zu Unterschieden in der Farbtiefe an ver- 
schiedenen Stellen einer langeren TextUbahn. 35 

Dariiber hinaus zerfallt Natriumdithionit bei einer 
Temperatur von etwa 100°C sehr schnell, so daB 
beim Dampfen des vorgeklotzten Farbegutes ein 
Teil des Natriumdithionits infolge Zersetzung un- 
genutzt bletbt. 40 

Der wesentltche Nachteil, den Natriumdithionit 
als Reduktionsmittel besitzt, kommt auch besonders 
bei seiner Verwendung zum kontinuieriichen Farben 
von Textilgut mit bestimmten Schwefelfarbstoffen 
(z. B. S c h u 1 1 z , FarbstofFtabellen, 193 l t Nr. 1111 45 
und 1113, Bd. 1, S. 481 und 482) zum Ausdruck, da 
infolge der durch das Natriumdithionit bewirkten, 
vorzeitigen Verkupung die genannten Schwefelfarb- 
stoffe bei unzureichender Feinverteilung zur Flecken- 
bildung neigen. 50 

Die bei der Verwendung von Natriumdithionit 
als Reduktionsmittel beim KUpenklotzverfahren auf- 
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tretenden Nachteile lassen sich weitgehend vermeiden, 
wenn man anstatt Natriumdithionit Mischungen aus 
Natriumdithionit und Natriumformaldehydsulfoxy- 
Jat oder Natriumformaldehydsulfoxylat allein ver- 
wendet. Letztgenanntes Reduktionsmittel besitzt in 
waBriger Ldsung bei 20 °C eine gute Bestandigkeit 
und wirkt bei dieser Temperatur auf KUpenfarbstoffe 
nicht *.eduzierend. Beim Klotzen des Textilgutes 
tritt also im Foulardchassis kein vorzeitiges Verkiipen 
der Farbstoffe ein. 

Natriumformaldehydsulfoxylat entfaltet seine re- 
duzierende Wirkung oberhalb 90 'C im Gegensatz 
zu Natriumdithionit, jedoch verMltnism&Big Iang- 
sam, so daB bei seiner Verwendung in dem genannten 
Verfahren Dampfzeiten von 3 bis SMinuten not- 
wendig sind. Durch diese relativ langen Dampfzeiten 
wird ein kontinuierliches Farben wesentlich erschwert. 
Aus diesem Grunde fand Natriumformaldehydsulf- 
oxylat als Reduktionsmittel fur das KUpenklotz- 
verfahren bisher kaum Anwendung. 

Dieser Stand der Technik macht es daher not- 
wendig, nach Verfahren zu suchen, bei denen Reduk- 
tionsmittel zur Anwendung kommen, die sowohl die 
vorteilhaften Eigenschaften des Natriumdithionits 
als auch die des Natriumformaldehydsulfoxylats in 
sich vereinigen. 

GemaB der Erfindung kann man nun Textilgut 
mit Kiipen- und bzw. oder Schwefelfarbstoffen nach 
dem KUpenklotzverfahren unter Umstanden der 
vorgenannten Schwierigkeiten kontinuieriich farben, 
wenn man als Reduktionsmittel Verbindungen der 
allgemeinen Formel 

H 

I 

Z® e OaS — C — A I 
I 

OH 

verwendet, worin A ein Phenylrest oder ein Phenyl- 
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rest, bei dem ein oder mehrere Wasserstoffatome 
durch Alkyl-, Hydroxy]-, Alkoxyl-, Amino-, Halogen- 
und/oder Sulfogruppen ersetzt sind, und Z® ein 
Alkali- oder Ammoniumkation bedeutet. 

In gleicher Weise lassen sich auch Verbindungen 
verwenden, die sich vom Ammoniak oder primaren 
oder sekundaren niedermolekularen, aliphatischen 
Aminen sowie HarnstofF dadurch ableiten, daB ein 
oder mehrere am Stickstoff befindliche Wasserstoff- 
atome des Ammoniaks oder der genannten Amine 
oder des Harnstoffs durch Reste der allgemeinen 
Formel 

H 

I 

-QaS — C — A II 
I 

ersetzt sind, worin A und Z* die gleiche Bedeutung 
haben wie in der allgemeinen Formel I. 

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, die genannten 
Derivate des Ammoniaks bzw. seiner Abkommlinge 
zu gewinnen, beispielsweise dadurch, daB man 
Ammoniak oder die genannten Amine oder Harn- 
stoffe auf Verbindungen der allgemeinen Formel I 
einwirken laBt. 

Das neue Verfahren hat den Vorteii, daB die erfin- 
dungsgemaB darin als Reduktionsmittel verwendeten 
Verbindungen der genannten Art bei Zimmertempe- 
ratur auch in Gegenwart stark alkalisch reagierender 
Mittel wie z. B. Natrium- oder Kaliumhydroxyd 
Kupenfarbstoffe nicht reduzieren und daher keine 
vorzeitige Verkiipung bzw. Ablosung der Farbstoffe 
im Foulardchassis hervorrufen konnen. Bei Tempe- 
raturen oberhalb 60^C entfalten diese Verbindungen 
ihre reduzierende Wirkung jedoch so schnell, daB 
zur Fixierung der Farbstoffe auf dem Textilgut 
gleich kurze Dampfzeiten ausreichen wie bei der 
Verwendung von Natriumdithionit als Reduktions- 
mittel. Das kontinuierliche Farben von Textilbahnen 
mit Mischungen von Kiipenfarbstoffen, deren Na- 
trium-Leuko-Verbindungen verschiedene Substanti- 
vitat haben, bereitet daher bei erfindungsgemaBer 
Anwendung der genannten Verbindungen als Reduk- 
tionsmittel sowohl nach dem Kupenklotz- als auch 
nach dem Pad-Steam-Verfahren keine Schwierig- 
keiten. 

Dariiber hinaus ist beim kontinuierlichen Farben 
mit Schwefelfarbstoffen der bereits genannten Art 
ein stomngsfreies Arbeiten unter Vermeidung von 
Fleckenbildung moglich, wenn an Stelle des Natrium- 
dithionits Reduktionsmittel nach der Erfindung ver- 
wendet werden. 

Bei den im Beispiel genannten Teilen handelt es 
sich um Gewichtsteile. 

Beispiel 

Ein gebleichtes Baumwollgewebe wird bei Zimmer- 
temperatur in einem Zweiwalzenfoulard mit 



25 Teilen des Farbstoffes Vat Black 19/C. I. 

59 855 (Colour Index, 1956, Bd. 2, S. 2528), 
80 Teilen einer waBrigen Natriumhydroxydlo- 

sung (38° Be), 
50 Teilen der Verbindung der Formel 



H 



Na© ®0 2 S 



10 



OH 



845 Teilen Wasser, 



lOOOTeile 



15 geklotzt. AnschlieBend wird die Textilbahn einem 
kontinuierlich arbeitenden Dampfer zugefuhrt, 80 
bis 90Sekunden lang bei 1L0 bis 120°C gedampft 
und in ublicher Weise fertiggestellt. Es resultieren 
seiten- und endengleich gefarbte Textilbahnen. 

20 

Patentanspruch: 



Verfahren zum kontinuierlichen Farben von 
Bahnen aus Fasermaterial mit Kiipen- und bzw. 
oder Schwefelfarbstoffen nach dem Prinzip der 
Dampfentwicklung, dadurch gekenn- 
z e i c h n e t , daB man als Reduktionsmittel 
Verbindungen der allgemeinen Formel 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



H 

I 

C — 
I 

OH 



verwendet, worin A ein Phenylrest oder ein 
Phenylrest, bei dem ein oder mehrere Wasser-. 
stoffatome durch Alkyl-, Hydroxyl-, Alkoxyl-, 
Amino-, Halogen- und/oder Sulfogruppen ersetzt 
sind, Z® ein Alkali- oder Ammoniumkation 
bedeutet, oder als Reduktionsmittel Verbindungen 
verwendet, die sich vom Ammoniak oder pri- 
maren oder sekundaren, niedermolekularen, ali- 
phatischen Aminen oder Harnstoff dadurch 
ableiten, daB ein oder mehrere am Stickstoff 
befindliche Wasserstoffatome des Ammoniaks 
oder der genannten Amine oder des Harnstoffs 
durch Reste der allgemeinen Formel 



Z® e 0 2 S 



H 
I 

-c- 

I 



II 



55 



ersetzt sind, worin A und Z® die gleiche Bedeu- 
tung haben wie in der allgemeinen Formel I. 

In Betracht gezogene Druckschriften: 
Deutsche Auslegeschriften Nr. 1 025 825, 
1071 654, 1 116 190. 
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